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Patentansgrflche 

Verfahren zum Erzeugen von Reproduktionen auf einem Aufnahme- 
kdrper, insbesondere von Dildreproduktionen auf einem baumwoll- 
haltigen Textilgev/ebe # unter Verwendung eines im erhitzten Zu- 
stand Obertragbaren elektrostatisch aufladbaren puderformigen 
5 Tonerfarbstoffes, mit dessen Kilfe auf einem elektrostatisch auf- 
geladenen und durch eine anschlieSende Belichtung ein Jem zu re- 
produzierenden Bild entsprechendes latentes Ladungsbild tragen- 
den ZwischentrJiger ein Tonerbild erzeugt wird und der anschlieBend 
durch weitere, ein Fixieren des Tonerbildes auf einer Unterlage 

10 und dessen Anpressen auf den Aufnahmekorper und Erhitzen ein- 
schlieBende Verfahrensschritte auf den Aufnahmekorper ubertragen 
wird, dadurch gekennzeichnet r dafl das Tonerbild in an sich be- 
kannter Weise auf einem elektrostatisch aufladbaren und wieder 
entladbaren, einen ersten ZwischentrMger bildenden KSrper (Band 4) 

15 mittels eines Tonerfarbstoffes (12) aus thermoplastischem Schmelz- 
harz erzeugt und durch Umpolung der Auf ladung auf ein einen zv/ei- 
ten Zwischentrager bildendes sowie bildseitig eine Haftschicht (17) 
und darflber eine thermoplastisch schmelzbare Klarlackschicht (19) 
tragendes Blatt (15) Ubertragen und auf diesem durch Erhitzen 

20 fixiert wird, woraufhin das Tonerbild von diesem Blatt (15) durch 
Anpressen auf den Aufnahmekorper (T-Shirt 1) und anschlieBendes 
Erhitzen gemeinsam mit der Klarlackschicht (19) auf den Aufnahme- 
korper (T-Shirt 1) Ubertragen wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl das den 
25 Toner farbstoff (12) auf fixiert tragende Blatt (15) vor dem An- 
pressen an den Aufnahmekorper (T-Shirt 1) ttber dem Tonerfarb- 
stoff (12) noch mit einer Weichlackschicht (27) beschichtet wird, 
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3. Verfahren nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch geJtennzeichnet , daB 
das zu iibartragende ^ild od. dgl. von einem Hpiskop (2) f Diaskon 
oder ::.;idias!:o:> aus ontisch unter gleichzeitiger CrSBenanpassunc 
ir.: Rahnen dor verfugharen Crc°.e des latentnn Ladungsbildes auf 

5 die Dildflllche -Tes ele-:trostatisch aufgeladenen Dandes (4) pro- 
jiziert wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet , dan die 
von einer Halogenlampc (5) des Episkops (2) , Diaskops Oder Epi- 
diaskops ausgehenden Lichtstraklen orange oder hellrot gefiltert 

10 v.'crdon. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansnrtiche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dan das Lild od. dgl. auf ein mehr als 352 reine 
Lauir./olle enthaltcndes Textilgevebe (T-5hirt 1) ubertragen wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daC das 

15 Uild od. dgl. auf ein rcines Daurawollgewebe (T-Shirt 1) ubertra- 
gen wird. 

7. Vorrichtung zura Durchfuhren des Verfahrens nach einem der 
vorhorc ehendon Ansprflche, dadurch gekennzeichnet, daC der zweite 
Zwischentr&ger je 7;ild aus einem Tr£Lgerpapier (15") besteht, v/el- 

20 ches an seiner zur vorubergehenden Eildauf nahme dienenden Seite 
zunachst mit einer auch bei 200 bis 220°C noch best&ndig blei- 
benden Ilaftschicht (17) und dartlber mit einer bei Tempera turen 
unter 160°C themoplastisch schnelzbaren Klarlackschicht (19) 
versehen ist. 

25 3. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Tragerpapier (15 f ) beiderseits eine Ilaftschicht (17) tr&gt. 

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Ilaftschicht (17) aus einer Polyathylenschicht besteht. 

10. Vorrichtung nach den Anspriichen 8 und 9 f dadurch gekennzeich- 
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net, da6 das beschichtete Tragerpapier (15') eine fcin gekf;rnte 
Oberfl£che auf we ist. 

11. Vorriclitung nach den Anspruchen 'J bis in, dadurch cekennzcich 
net, daft die J?oly3thylenschicht dos TrJjgerpapiers (15') noc'i un- 

5 sichtbar oxydiert ist. 

12. Vorriclitung nach Anspruch 8, dadurch gekennseichnet, dan die 
haftschicht (17) aus einer Ilartlackschicht bestc'it. 

13. Vorriclitung nach cinem der Anspruchc 5 his 1?, dadurch gckenn 
zeichnet, dafl das den zweiten Zv/ischentr.^ger bildende TrUgeroa- 

10 pier (15*) zwischcn der T.iaft- und der j'larlacVschicVt (17 bzw. 
19) noch eine dfAnne Silikonschicht (1B) trl-gt. 

14. Vorrichtung nach einern der Anspruche 7 bis 13, daJurch ce- 
kennzeichnet, dae das Elatt (15) nit einer rarbv.arstellung ent- 
sprechend dem Tone rfarbs toff (12) vorbcdruckt ist. 

15 15. Vorrichtung nach einer.i der Anspruchc 5 bis 14 zun Hurchfuhren 
des Verfahrcns nach Anspruch 2, dadurch gckonnzeichnet , da.C das 
Episkop (2) , Diaskon oder Tpidiaskop ein in seiner Vlrennv/eite ver 
anderbares Zooin-Objcktiv (3) aufweist. 

16. Vorrichtuna nach einnn der Anspruche 5 bis 15, dadurch ge- 
20 kennzeichnet, dafc das lipiskop (2) , Diaskop oder Mpidiaskon eine 

i-'iltereinrichtung (7) rr.it cinen. Orange- oder i/ellrotf ilter auf- 
we ist. 

17. Vorrichtung nach einerr. der Anspruche 7 bis 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, lafl eine zur ubertragung J.es Tonerfarbstof fes (12) 

25 vom ^lact (15) auf den Auf aahmekorper (T-Shirt 1) .Uenende. I:ciz- 
presse (25) als Auflage fur den Aufnahnckcrocr ( r J-.?*iiri: 1) eine 
unheheizte Tischplatte (21) una. eine von oben gcgen das darauf 
gelegte Ulatt (15) anprefibare Meizplatte (2ft) aurfweist. 
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10. Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Fleizpresse (25) im Falle der Ausbildung des Auf nahmek6rpers 
als ein Gev/ebe (T-Shirt 1) auf der Tischplatte (24) eine elasti- 
sche Unterlage (26) aus einera geeigneten Schaumgummi tragt. 

5 19. Als Blatt ausgebildeter ZwischentrBger fttr Druckfarbschich- 
ten, insbesondere zum DurchfUhren des Verfahrens nach einem der 
Ansprtiche 1 bis 6, gekennzeichnet durch ein mittels GlMttwalzen 
auf eine fein gek5rnte OberflSche mattiertes und mindestens einer- 
seits eine durch Elektronenstrahlbeschufi unsichtbar oxydierte 
10 Poly£thylenschicht tragendes TrSgerpapier (15 • ), welches auBerdem 
oberhalb der PolySthylenschicht eine Silikonschicht (18) und 
eine thermoplastisch schmelzbare Klarlackschicht (19) trSgt. 
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Verfahren und Vorrichtung zuro Erzeugen 
von Bildreproduktionen 

Durch die DT-OS 24 50 500 ist ein Verfahren zum Erzeugen von 
Reproduktionen bekanntgeworden , bei dem die die Reproduktion er- 
zeugenden Farbstoffe aus elektrostatisch aufladbaren und durch 
Erhitzen trans ferierbaren Sublimationsf arbstof fen bestehen. Sol- 
5 che Farbstoffe konnen bei Ublichen, elektrostatisch arbeitenden 
KopiergerSten zugleich als Toner verwendet werden, der gemafl dem 
bekannten Vorschlag auf einera elektrostatisch aufgeladenen und 
beispielsweise rait einera zu reproduzierenden Bild belichteten 
Zinkoxydpapier anschlieBend ein entsprechendes Tonerbild erzeugt. 

10 Dieses Tonerbild wird anschlieflend auf dem Papierblatt durch Er- 
hitzen fixiert, woraufhin das Blatt mit seiner Bildschicht auf 
den Aufnahmekdrper aufgepreSt und vorzugsweise von seiner Riick- 
seite her zugleich erhitzt wird, wodurch die Farbstoffe in ihrer 
dem Tonerbild entsprechenden Verteilung in geeignete Substanzen 

15 des Aufnahmekdrper s hineinsublimieren. 

Wenn mit diesem bekannten Verfahren gegentiber einer vorher 
Ublichen einfachen Druckfarbenfibertragung von einem auf einen 
Zwischentrager beispielsweise in einem Ublichen Druckverfahren 
aufgebrachten Bild durch Aufschmelzen des durch warroe schmelz- 
20 baren Farbstof fes auf den Aufnahmekdrper auch der Vorteil ange- 
strebt ist, den Farbstof f auf den Aufnahmekdrper nicht nur ober- 
fiachlich aufbringen, sondern in diesen einsublimieren zu kdnnen, 
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so haben sich bei der Verwirklichung dieses Verfahrens doch er- 
hebliche Schwierigkeiten und Mangel ergeben. Abgesehen davon, 
dafl es schwierig ist, solche aus sublimierbaren Farbstoffen be- 
stehende Tonersysteme zu finden, die eine einwandfreie Bild- 
5 iibertragung mit gleichbleibender Bildqualitat vom erzeugten 
latenten Ladungsbild bis auf den Aufnahmekflrper gewahrleisten 
konnen, ist auch eine ganz bestimmte, zumindest groBenteils Po- 
lyester-Kunststoffe enthaltende Struktur der Aufnahmef lache des 
Aufnahmekftrpers erforderlich, da die Sublimationsfarbstof fe bei- 

10 spielsweise nicht in reine Baumwolle hineinsublimieren kfcnnen. 
Handelt es sich etwa darum, ein Bild auf einem T-Shirt zu erzeu- 
gen, dann muB dieses T-shirt ein Gewebe mit mindestens 65% Poly- 
ester enthalten, obgleich erfahrungsgemafl Bauittwollgewebe mit 
einem hSheren Baumwollgehalt schon wegen der besseren Aufsaug- 

15 fahigkeit reiner Baumwolle meist bevorzugt werden. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das der Gattung des 
Patentanspruches 1 entsprechende bekannte Verfahren so zu ver- 
vollkommnen, daB sich trotz Verzichtes auf herkdmmliche Druck- 
verfahren eine zuveriassig reproduzierbare BildObertragung un- 

20 abhangig davon ergibt, welche chemische Zusammensetzung das Ma- 
terial bzw. das Gewebe des Aufnahmekttrpers besitzt. Zugleich ist 
angestrebt, den fflr die Reproduktion erforderlichen Kostenaufwand 
gegenuber dem filr das eingangs genannte bekannte Reproduktions- 
verfahren benfltigten Kostenaufwand nach Mdglichkeit senken zu 

25 kttnnen. 



Die gestellte Aufgabe ist durch die im Kennzeichen des Patent- 
anspruches 1 wiedergegebene Lehre gelOst. 

Es hat sich ttberraschend gezeigt, daB sich auch der bei (ibli- 
chen elektrostatisch arbeitenden Kopiergeraten verwendete ther- 
moplastisch schmelzbare Tonerfarbstoff zu einer Weitertibertra- 
gung von dem mit ihm beschichteten Blatt eignet, wenn dieses 
Blatt bildseitig eine bei den Obertragungstemperaturen nicht 
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Oder noch nicht erweichte Haftschicht und liber dieser Haf tschicht 
eine thennoplastisch schmelzbare Klarlackschicht trSgt. Wird ge- 
maB dem Erf indungsvorschlag als erster Zwischentrager ein elektro- 
statisch aufladbares und wieder entladbares Band od. dgl. verwen- 
5 det, wie es bei modernen KopiergerMten bekannt ist, dann kann 
statt des beim eingangs genannten bekannten Verfahren erforderli- 
chen Zinkoxydpapiers als nunmehr zweiter Zwischentrager jedes 
einfache, in vorgenannter Weise beschichtete Blatt verwendet wer- 
den. Da ein elektrostatisch aufladbares und wieder entladbares 

10 Band erst nach einer sehr groBen Zahl von Auf- und Entladungen 
erneuert werden mufl, bedeutet die Erttbrigung des fUr jede einzel- 
ne Bildtibertragung bisher benotigten Zinkoxydpapiers auch eine 
wesentliche Verbilligung des ganzen Verfahrens. Oberdies hat sich 
gezeigt, daB der fur die Bildubertragung erf indungsgemSG vorge- 

15 schlagene tibliche thermoplastisch schmelzbare Tonerf arbstof f 

selbst auf ein flexibles Textilgewebe mit ausreichender Farbwir- 
kung so dfcnn aufgeschmolzen werden kann, daB sich beim Abftihlen 
der Oberf lSche des Gewebes zwischen der Farbschicht und dem tibri- 
gen Gewebe kein Unterschied ergibt, wahrend zugleich gegeniiber 

20 dem bekannten Verfahren aber noch der groBe Vorteil erzielt ist, 
dafl keine Rticksicht auf eine Sublimationsf ahigkeit der Aufnahme- 
schicht des AufnahmekSrpers genommen zu werden braucht. Die Re- 
produktion kann also ohne wei teres auch auf Gewebe mit einem 
hflheren Baumwollgehalt als 35%, ja sogar auf reine Baumwollge- 

25 webe erfolgen. Da ohne weiteres solche bekannten Tonerfarbstof fe 
verwendet werden kSnnen, die erst weit tiber 100°C, beispielswei- 
se erst bei etwa 160 bis 220*C, schmelzen, lassen sich auf dem 
Aufnahmekdrper ohne weiteres solche Reproduktionen erzeugen, die 
45°-waschfest sind. 

30 Nachdem bei Kopiergeraten mit einem aufladbaren und wieder ent- 
ladbaren Band die zu belichtende Fiache vttllig eben ist, kann das 
erfindungsgemaBe Verfahren vorteilhaft in der im Patentanspruch 2 
wiedergegebenen Weise ausgestaltet werden* 
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Weitere Ausgestaltungen der Erfindung, die mit Vorschl&gen fur 
eine Heizpresse und fur die Beschaf fenheit des als zweiter Zwi- 
schentr&ger dienenden Papiers auch die Reproduktionsvorrichtung 
betreffen, sind in den weiteren Unteransprtichen gekennzeichnet. 

5 In der Zeichnung ist die Erfindung beispielsweise veranschau- 
licht; es zeigen: 



Fig, 1 die zum Kopieren eines zu reproduzierenden Bildes 
od. dgl. von einem Episkop, Diaskop Oder Epidias- 
kop aus auf ein den zweiten Zwischentrager bilden- 
10 des Blatt dienende Kopiervorrichtung in einer 

schematisch gehaltenen Seitenansicht; 

Fig. 2 eine gegentiber Fig. 1 stark vergrdBerte Ausschnitt- 
darstellung eines an dem mit einem Tonerbild be- 
schichteten aufladbaren Band anliegenden Papier- 
15 blattes, das den zweiten ZwischentrSger bildet; 

Fig. 3 eine der Fig. 2 entsprechende Darstellung des in 

einer Heizpresse gegen den Auf nahraekSrper gepreflten 
zweiten Zwischentrager s wahrend der Obertragung des 
Toner bildes auf den Auf nahmekttrper . 



20 In der nachstehenden Beschreibung eines Ausftihrungsbeispieles 
der Erfindung sei angenommen, daB eine auf einem Oblichen Licht- 
bild befindliche Darstellung, beispielsweise eines Gesichtes, in 
einer geeigneten VergrttBerung auf die Brust- oder Rlickenseite 
eines T-Shirts 1 einer beliebigen Gewebezusammensetzung, b*i- 

25 spielsweise aus 100% Baumwolle,in einer tiblichen Schwarz-Weia- 
Darstellung reproduziert werden soli. Das (nicht dargestellte) 
Lichtbild wird zu diesem Zweck in ein lediglich schematisch an- 
gedeutetes Episkop 2 eingelegt und iiber ein in seiner Brennweite 
veranderbares Zoom-Objektiv 3 in einer geeigneten VergrOflerung . 

30 auf ein elektrostatisch aufladbares und wieder entladbares Band 4 
eines elektrostatisch arbeitenden KopiergerStes 5 an derjenigen 
Stelle projiziert, wo iiblicherweise ein zu kopierendes Blatt 
(oberhalb einer in diesem Falle erforderlichen Glasscheibe) auf- 
gelegt wird. Vorteilhaft ist es, wenn die beispielsweise von 

35 einer Halogenlampe 6 des Episkops 2 ausgehenden Lichtstrahlen 
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durch eine geeignete Filtereinrichtung 7 orange oder hellrot ge- 
filtert werden, v/odurch sich auf den Band 4 eine bessere Halbton- 
wiedergabe, d.h. eine naturgetreuere Wiedergabe der verschiedenen 
Helligkeitswerte ergibt. 

5 Die Projektion auf das Band 4 erfolgt nach dessen negativer 
Aufladung an der Projektionsstelle durch eine in Richtung der 
iiber dem Band 4 dargestellten beiden Pfeile iiber die Projektions- 
flache hin- und zurQckbewegte Auf ladevorrichtung 3, so da.G auf 
dem Band 4 an der Projektionsstelle ein zun&chst nicht sichtba- 

10 res latentes Ladebild entsteht. Das ringformig zusammenhtlngende 
und zwischen zv/ei Fcrderwalzen 9 und 10 gespannte Band 4 v/ird da- 
raufhin iiber einen ublichen, nicht dargestellten Antrieb einer 
der beiden FOrderwalzen 9 und 10 in Richtung der zwischen diesen 
Ualzen dargestellten beiden Pfeile vorw&rts beuegt, v/fchrend durch 

15 eine an der Stelle der Forderwalze 9 an der Auflenseite des Ban- 
des 4 anliegende, positiv aufgeladene Kagnetwalze 11 ein elektro- 
statisch aufladbarer und entsprechend positiv aufgeladener puder- 
formiger Toner farbstoff 12 aus thermoplastischera Schmelzharz Uber 
das latente Ladungsbild verstrichen wird, ITachdem die negative 

20 Aufladung des Bandes 4 durch die Belichtung vom Episkop 2 her 

an den Lichtstellen optisch entladen wurde # bleibt der Tonerfarb- 
stoff 12 durch magnetische Anziehungskraft lediglich an denjeni- 
gen Stellen des latenten Ladungsbildes auf dem Band 4 haften, die 
mehr oder weniger unbelichtet geblieben sind. 

25 Das Band 4 wird an der Magnetwalze 11 zunSchst so v/eit vorbei- 
bewegt, daB sich das durch den Tonerfarbstof f 12 nunmehr sicht- 
bare Bild an der Unterseite des von ihm gebildeten Bandforderers 
an einer Stelle befindet, wo es durch eine unter diesem F6rderer 
angeordnete Umpolungsvorrichtung 13 umgepolt wurde, so daB der 

30 Toner farbstoff 12 nunmehr von Band 4 nach unten abgestoBen wird. 

Synchron zur Bewegung des Bandes 4 wurde zugleich von einem 
Stapel 14 von nachstehend noch eriauterten Biattern 15 das 
oberste Blatt mittels Ublicher weiterer BandfSrderer 16 und 16a 
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derart fl£chig von unten gegen das ttand 4 bewegt, daO der durch 
die Urapolungsvorrichtung 13 nach unten abgestoflene Toner farbstoff 
12 nunmehr in der aus Fig. 2 ersichtlichen Weise auf das darunter 
befindliche Blatt 15 ubertragen v/ird. Die Blatter 15 bestehen 
5 jeweils aus einem einfachen TrSgerpapier 15' , welches beider- 
seits mit einer Haftschicht 17 und einerseits (an der mit Toner- 
farbstoff 12 zu beschichtenden Seite) daruber mit einer dUnnen 
Silikonschicht 18 und uber derselben schlieBlich mit einer thermo- 
plastisch schmelzbaren Klarlackschicht 19 beschichtet ist. Dabei 

10 hat die Haftschicht 17 die Aufgabe, ein etwaiges Einsaugen der 
dariiber befindlichen und zur Obertragung auf das Gewebe Oder 
den sonstigen Auf nahraekcrper bestimmten Schichten in das eigent- 
liche Tragerpapier 15* zu verhindern und umgekehrt sicherzustel- 
len, da/3 sich die weiteren, zur anschlieflenden Cbertragung auf 

15 den Aufnahmekorper bestimmten Schichten mSglichst leicht und rest- 
los wieder vom Tragerpapier 15' ablosen lassen. 

VJenn an sich auch eine einseitige Eeschichtung des TrSger- 
papieres 15' mit einer Haftschicht 17 ausreicht, so wird die 
beiderseitige Beschichtung doch vorgezogen, weil dadurch der 

20 Gefahr einer Wellung und Feuchtigkeitsaufnahme des gelagerten 
und wShrend der Behandlung unterschiedlichen Temperaturen aus- 
gesetzten Blattes 15 besonders gtinstig vorgebeugt v/ird. Als Haft- 
schicht 17 kommt beispielsweise eine Hartlackschicht in Frage, 
die einerseits fest am TrSgerpapier 15' haftet und anderseits 

25 auch bei den anschlieBenden Behandlungstemperaturen nicht mit 
den v/eiteren Schichten verschmelzen kann. Besonders eignet sich 
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als Haftschicht 17 eine Polyathylenschicht , vor allcm, v/enn das 
mit dieser beschichtete Triigerpapier 15 1 anschlieQend mittels 
Giattwalzen auf eine feine Oberf Idchenkornung mattiert und die 
Polyathylenschicht schlieGlich noch durch einen ilektronenstrahl- 
5 beschuB unsichtbar oxydiert worden ist. Das so vorbehandelte 
TrSgerpapier 15' erhuht nicht nur dessen Griff igkeit w&hrend 
seines automatischen Transportcs, sondern auch seine /vufnahrr.e- 
fahigkeit fiir die Silikonschicht 18 , die sich wegen ihrer wei- 
chen Konsistenz sonst kaun hinreichcnd gleichriciGig auf dcm r?rc- 
10 gerpapier 15' verteilen laflt. 

Die Klarlackschicht 19 hat einerseits die Aufgabe, den To- 
nerfarbstoff 12 raoglichst wischfest auf dem Tragerpapier 15' 
zu :ixieren, und anderseits aber auch die Aufgabc, bei der an- 
schliefienden ubertragung die Uaftung des Tonerf arbstof fes 12 
15 auf dem Aufnahmekorper zu verbessern. 

VJahrend der zueinander synchronen Weiterbewegung des Bandes 4 
und der beiden Bandfttrderer 16 und 16a wird das beschichtete 
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Blatt 15 vom Band 4 nach unten abgelBst und zunachst unter eine 
Ileizvorrichtung 20 bewegt, wo der Tonerfarbstof f 12 unter q^eich- 
zeitigen Eindringen in die Klarlackschicht 1<? des 31attes .13 an 
diesem Dlatt fixiert wird, so daS dieses anschlieBend weiter 
5 bewegte und v/ieder abgektthlte Dlatt 15 an der Abgabeseite des 
ICopierger&tes 5 schlienlich in einen Aufnahmebehalter 21 failt. 
Dei der gleickzeitigen VJeiterbewegung des Bandes 4 wird dessen 
nunraehr noch das positive latente Tonerbild tragende Teil im Be- 
reich der (gemciS Fig. 1) rechten Forderwalze 10 an einer Entlade- 

10 vorrichtung 22 und daran anschlieBend noch an einer Reinigungs- 
bfirste 23 vorbeibewegt, so dafi der an der Oberseite des ringfor- 
migen Bandes 4 befindlichen Belichtungsstelle ein von etwa noch 
vorhanden gewesenen Restbestandteilen an Tonerfarbstof f 12 gerei- 
nigter und zunachst unaufgeladener Teil des Bandes 4 zugeftihrt 

15 wird. Das KopiergerSt 5 ist damit bereit zu einer n^chsten Bild- 
iibertragung vom Episkop 2 aus. 

Das gemafl dem Ausfiihrungsbeispiel mit der Reproduktion zu ver- 
sehende T-Shirt 1 wird inzwischen mit der zu beschichtenden Seite 
nach oben weisend auf eine zugeordnete Tischplatte 24 einer Heiz- 

20 presse 25 unter Zwischenlage einer elastischen Unterlage 26, bei- 
spielsweise aus einem Silikonschaumgummi bestehend, aufgelegt, 
wie es aus Fig. 3 hervorgeht, wMhrend das den fixierten Tonerfarb- 
stoff 12 tragende Blatt 15 ttber dem Farbstoff zweckmaaig noch mit 
einer Weichlackschicht 27 versehen worden sein kann, die sich 

25 einerseits leicht mit dem Tonerfarbstof f 12 verbindet und ander- 
seits eine schnelle Haftung des Tonerfarbstof fes 12 auf dem Ge- 
webe des T-Shirts 1 fBrdert. 

Das damit (lber dem Tonerfarbstof f 12 noch die Weichlackschicht 
27 aufweisende Blatt 15 wird daraufhin rait der Weichlackschicht 27 
30 nach unten weisend auf die zu beschichtende Stelle des T-Shirts 1 
oberhalb der Tischplatte 24 aufgelegt, woraufhin nunmehr eine 
Heizplatte 28 der Heizpresse 25 unter gleichzeitiger Beheizung 
von oben auf das Blatt 15 aufgeprefit wird. Dabei kann die Beheizung 
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der Heizplatte 28 beispielsweise in Gblicher Weise mittels einer 
in sie eingelegten Heizspirale 29 erfolgen. 

Durch die Beheizung des Blattes 15 wird der dabei aufgeweichte 
Tonerfarbstof f 12 samt der mit ihm roehr oder weniger verschmolze- 
5 nen Weichlackschicht 27 und Klarlackschicht 19 auf das Gewebe des 
T-Shirts 1 aufgeschmolzen und bleibt daran zuverlSssig fest haf- 
tend, so dafi sich nach dem anschlieBenden WiederBffnen der Heiz- 
presse 25 das TrSgerpapier 15 samt seiner Haftschicht 17 leicht 
von dem das Tonerbild und die Klarlackschicht 19 tragenden T-Shirt 
10 ablosen l&Bt, wahrend die Haftschicht 17 nach wie vor fest am TrS- 
gerpapier 15 1 des Blattes 15 haften bleibt. Im tibrigen erleichtert 
auch die relativ weich bleibende Silikonschicht 18 die Trennung 
der am T-Shirt 1 haftenden Klarlackschicht 19 von der Haftschicht 1 

Bei der praktischen Anwendung des Verfahrens ist davon auszu- 
15 gehen, dafl die Heizpresse 25 taktgesteuert ist und somit nach dem 
Einlegen des Aufnahmek6rpers und des Blattes 15 in die Presse de- 
ren Schliefiung durch die stSndig beheizte Heizplatte 28 taktge- 
steuert ftir eine vorbestimmte Zeit erfolgt, die sicherstellt , dafi 
der Tonerfarbstof f 12 ohne eine ttberhitzung des Gewebes des 
20 T-Shirts 1 gerade vollstSndig auf den AufnahmekSrper aufgeschmol- 
zen wird. 

Die beim Ausftthrungsbeispiel geschilderte zus&tzliche Beschich- 
tung des TrBgerpapiers 15 mit der Silikonschicht 18 zwischen 
der Haftschicht 17 und der Klarlackschicht 19 kann auch entf alien , 

25 wenn auf keine vollkommene ttbertragung der Klarlackschicht 19 auf 
das T-Shirt 1 Wert gelegt wird. AuSerdem kann man durch eine ent- 
sprechende Wahl der Schichtstarke der Silikonschicht 18 die Dicke 
der auf das T-Shirt 1 Obertragenen Klarlackschicht 19 derart ge- 
eignet wahlen, daB auf dem Aufnahmektfrper bzw. dem T-Shirt 1 die 

30 gewdnschte, in der Regel beim Befflhlen des Gewebes noch nicht 
spttrbare SchichtstSrke des ttbertragenen Tonerbildes nebst Klar- 
lackschicht 19 entsteht. 
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In der Praxis wird man statt des im Ausfuhrungsbeispiel er- 
wahnten Episkopes 2 im Falle der Verwendung von Diapositiven als 
Ausgangsbilder ein Diaskop Oder zweckiruiBig auch ein Epidiaskop 
v/Shlen, wenn als zu ubertragende Dilder sov/ohl Diapositive als 
5 auch normale Lichtbilder vorkommen. wahrend das Ausftihrungsbei- 
spiel die Reproduktion auf Gewebe beschreibt, kann dieselbe 
selbstverstundlich auch auf irgendv/elche anderen geeigneten Auf- 
nahmekurper erfolgen. Itenn das im Zusanunenhang mit dem Ausfuhrungs- 
beispiel beschriebene KopiergerSt 5 mit einem elektrostatisch auf- 
10 ladbaren Band 4 auch bevorzugt wird, so laflt sich das beschriebe- 
ne Verfahren doch auch mit aolchen iiblichen Kopierger&ten durch- 
ftthren, die statt eines vorgenannten Bandes eine Selentrommel auf- 
weisen. 

r*s ist bei dem beschriebenen Verfahren auch moglich, dem Ko- 
15 piergerSt 5 solche Blotter jfr zuzufiihren, die bereits mit einem 
aufgedruckten Motiv, beispielsv/eise mit einem die spMtere Bildbe- 
schichtung umrahmenden Rahmen oder auch mit einer Beschrif tung, 
versehen sind. Dabei ist lediglich zu beachten, dafi sich auch der 
Farbstoff dieses Druckmotives in ahnlicher, mGglichst gleicharti- 
20 ger VJeise wie der Toner farbstoff 12 auf den Aufnahmekdrper auf- 
schmelzen l&Bt. 

W&hrend sich das beschriebene Ausfiihrungsbei spiel auf eine 
Reproduktion einfarbiger Bilder od, dgl, bezieht, ist es unter 
Verwendung entsprechender bereits bekannter KopiergerSte auch 
25 mSglich, das den zweiten Zwi6chentr§ger bildende Blatt 15 aufein- 
anderfolgend mit verschiedenen Farbauszdgen so zu beschichten, daB 
sich eine einem ursprttnglichen Farbbild entsprechende mehrfarbi- 
ge Beschichtung ergibt. Es ist damit also auch mtiglich, auf den 
Aufnahmekdrper eine farbige Darstellung farbig zu reproduzieren. 
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